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(54) TRANSPARENT FILM AND PRODUCTION THEREOF 

(57)Abstract: 

PURPOSE: To produce a transparent film wherein rigid molecules exist randomly in a 
nonoriented state and which is useful as a permeable membrane for low- molecular materials 
such as gas, liquid, etc., by casting a soln. of a specified polyester in fluoroacetic acid. 
CONSTITUTION: A polyester composed of 24W64mol% of a p-hydroxybenzoic acid residue (A), 
38W18mol% of a terephthalic acid residue (B) and 38W18mol% of an ethylene glycol residue (C) 
in a ratio of component B to component C of 1 and capable of forming an anisotropic melt 
having an intrinsic viscosity of 0.4 or above is dissolved in trifluoroacetic acid to obtain a clear 
polymer soln. having a viscosity of 1,000W100,000cps. The polymer soln. is cast and the solvent 
is evaporated from the cast article to obtain a transparent film of 5//W2mm in thickness. 
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